Zehntes Kapitel, Wechselstromkreise init Eisen.
58. Der Erregerstrom. — 59. Verluste im Eisen. — 60. Die Vektordiagramme des Transformators. — 61. Das magnetische Feld einer Maschine mit verteiltem Eisen. — 62. Erzeugung eines Drehfeldes. — 68. Energieiibertragung durch das Drehfeld. — 64. Reihenschaltung eines Kondensators mit einer Drosselspule
mit Eisen.
58. Der Erregerstrom.
1. Magnetisierung mit Gleichstrom.
Bei Maschinen und Apparaten verlauft der magnetische Induk-tionsfluB der Hauptsache nach in Eisen. Die erste Aufgabe ist, zu einem gegebenen FluB, den Erregerstrom zu berechnen, wenn die Abmessungen des magnetischen Kreises gegeben sind. Da die Permeabilitat des Eisens nicht kon-stant ist, ist dabei die Magnetisie-rungskurve §8 = f (§)) zugrunde zu legen, die Fig. 118 fiir Dynamoblech zeigt.
Die Feldstarke § wird dabei zweckmaBig in Amp. /cm (oder Ampere windungen/ cm) aufgetragen. Da die praktische Einheit der Induk-tion (1 Voltsek./cm2) eine sehr groBe Einheit ist, rechnet man um hand-lichere Zahlen zu erhalten, mit dem 10 8 Teil da von, d. i. der CGS-Einheit.
Der Verlauf der .Induktionslinien im Eisen ist genau nur in wenigen Fallen bestimmbar. Bei dem gleichmaBig bewickelten Eisen-ring, Fig. 119, sind die Induktionslinien im Eisen konzentrische
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Kreise   und   es   ist
= ~ -- Amp./cm.     Tragt   man   zu   jedem & ji x; VI, S. 304; VIII, S. 269.
